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Test 1 Data Analysis 
2004 

Kydex, WSTF No. 04-38645 
25.9% 02 @ 14.3 psia 
Test Results (Burn Lengths, cm) 
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Test 1 Data Analysis (Continued) 
Kydex, 30% 02 @ 10.2 psia 
Test Results (Burn Lengths, cm) 
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Test 1 Data Analysis (Continued) 

Royal Blue Cotton, Flame Resistant (WST No. 04-38644) 

30% 02 @ 10.2 psia 
Test Results (Burn Lengths, cm) 
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Test 1 Data Analysis (Continued) 

Silicone 

20.9% 02 @ 14.7 psia 
Test Results (Burn Lengths, cm) 
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Test 4 Data Analysis 

Raychem Electrical Wire, MIL M22759/32-20-9 

30% 02 @ 10.2 psia 


Test 

Results (Burn Lengths, cm) 
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Test 4 Data Analysis 
Raychem Electrical Wire, MIL 
M81 044/1 2-20-9 
20.9% 02 @ 14.7 psia 
Test Results (Burn Lengths, cm) 
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